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TITLE : PRODUCING METHOD OF ARTIFICIAL AGGREGATE USING WASTE INCINERATION 

ASH AND ARTIFICIAL AGGREGATE OBTAINED BY THIS METHOD 

ABSTRACT : ■ PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a producing method for obtaining an artificial 

aggregate which has absolute dry specific weight of £2.0, uniaxial compression breaking 
load of >20 kgf and water absorption of £10%, and the artificial aggregate obtained by 
this method. 

SOLUTION: In this producing method of the artificial aggregate, a caking agent, a 
reducing agent, coal ash and, If necessary, a foaming agent are mixed or mixingly 
pulverized into waste incineration ash in such a manner that a calcium content gets to 
<40 wt.% expressed in terms of the oxide, are formed after adding water and the formed 
body is incinerated after drying as necessary. Therein, the foaming agent Is added to the 
said waste incineration ash, further, the said reducing agent is charcoal material and the 
said foaming agent is at least one kind of iron oxide and silicon carbide. Furthermore, this 
artificial aggregate is obtained by the said producing method, has absolute dry specific 
weight of £2.0, uniaxial compression breaking load of £20 kgf and water absorption of 
£10%. 
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